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Dana la demande de brevet principal on a decxit un proeeoe d'ob- 
tention de fluorspar Electrolyse d'un bain a base de HH^P et HP, a une temperature 
comprise entre O et 50&C, de preference entre 15 at 35 s C. 

La pr^sente demande de certificat d* addition concerne lea cuves 
des cellules d f electrolyse mettant en oeuvre le procdde du brevet principal. 

Selon 1* invention les parties de ces cuves en contact avec le bain 
sont en matiere plastique. 

Comme examples de matieres plastiquss utilisables on peut citex le 
polytetxafluorEtnylene, le polyethylene 9 le polypropylene , le polymetbacrylate de 
m6thyle. Les matieres plastiques contenant du chlore ne sont pas exclues mais ne 
sont pas recommandees. 

Cet emploi de matieres plastiques, qui diminue sensiblement le 
prix de revient d'une cove, est rendu possible par la temperature de travail, sen- 
siblement plus basse que celle des cellules fonctionnant avec les bains usuels KF 9 
2 ffP» Par aiUeurs les pertes de courant sont diminuEes. 

A titre d'exeaple on a realise* una cellule d 1 electrolyse, conte- 
nant un bain.conforme a la demande de brevet principal, avec una cave en polyethy- 
lene de 620 litres de capacite utile, una anode centrale en carbone de 7 dm 2 de 
surface utile, deux cathodes en acier placees k 40 mm de chaque c6te de 1' anode et 
refroidies par une circulation d'eau. An couverde en acier de la cellule etait 
fixe* une jnpe en acier servant a separer les compartiaents anodique et cathodique, 
XL n*y avait pas de diaphragpae. 

La teneur en 10^ du bain etait maintenue a 19,5 j£ en poids par 
alimentation continue en HP, la temperature dtait maintenue a 2B2C. La tension 
aux borne* etait de 7,8 V, la density de courant anodique de 15 A/dm 2 . 

La cellule a fonctionne pendant 100 heures, produisant du fluor 
contenant 2,9 £ de HP en volume. 

Lorsqu^n a arrfcte la cellule pour la reviser on a constate que 
la cuve en matiere plastique etait en parfait etat. 
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RBVENDIGkTIGNS 



1. Proceed de fabrication electrolytique du fluor selon la dema n ds de brevet prin- 
cipal » caracterise en ce qu'il est mis en oeuvre dans une cuve dont les parties 
en contact avec le bain sont en ma tie re plastique de preference exempte de 

5 cblore ou en material! rev&tu d'une telle matiere plastique. 

2. Procecie' selon la revendication 1* ou la matiere plastique est da polyethylene. 

3. Proceae selon la revendication 1, ou la matiere plastique est du polypropylene. 

4. Proced£ selon la revendication 1, ou la matiere plastique est du polymethacryla— 
te de metnyle. 

10 5. Proceae" selon la revendication 1, ou la matiere plastique est du polyt£trafluo- 
ethylene. 



